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Beschreibung 

Pigmentzusammensetzungen aus organischen und anorganischen Pigmenten 

Die Erfindung betrifft Pigmentzusammensetzungen aus organischen Gelbpigmenten 
mit anorganischen Pigmenten und ihre Verwendung zum Fdrben von 
hochmoielcularen Materialien. 

Beim Einsatz von Pigmenten zum Farben von hochmolekularen organischen 
Materialien werden hohe Anforderungen an die anwendungstechnischen 
Eigenschaften der Pigmente gestellt, wie leichte Dispergierbarkeit, 
anwendungsgerechte FlieSfShigkeit der Lacke, hohe Farbstarke, 
Oberlackierechtheit, Losemittelechtheit, Bestandigkeit gegen Alkali und S§ure, Licht- 
und Wetterechtheiten und Reinheit des Farbtons. AulSerdem ist eine moglichst 
universelle Einsetzbarkelt zum FSrben von anderen hochmolekularen Systemen, wie 
beispielsweise von Kunststoffen und Druckfarben, wOnschenswert. Hier kommen 
weitere teilweise auch an Lacke gestellte Anforderungen hinzu, wie beispielsweise 
hohe Echtheiten wie Ausblutechtheit und Temperaturechtheiten. Bei Lacken und 
Druckfarben wird die Einsetzbarkelt sowohl In wasser- als auch in 
IGsemlttelbasierenden Systemen gewQnscht. Der Trend bei der Herstellung von 
Pigmentsuspensionen geht hin zu hohen Pigmentkonzentratlonen, daher werden 
hochpigmentierte Lack- und Druckfarbenkonzentrate oder MahlgQter (mill base) mit 
dennoch niedriger Viskositat gefordert. 

Anorganische Pigmente zelchnen sich oft durch hohes Deckvermogen aus. 
Allerdings genQgen sie beispielsweise bezQglich Farbstarke oder Farbtonreinheit 
meist nicht den aufgezahlten Anforderungen. 

Die EP-A- 816440 offenbart Mischungen aus C.I. Pigment Yellow 184 mit 
verschiedenen organischen Pigmenten. 
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Die EP-A- 985712 offenbart Mischungen aus einer Vielzahl von anorganischen 
Pigmenten mit einer Vielzahl von organischen Pigmenten In Granulatform. 

Die WO 02/055610 offenbart Mischungen aus organischen, gelben 
Benzimidazolonpigmenten mit gelbem Nickeltitanat. Auch diese Mischungen 
genugen In manchen Punkten nicht den Anforderungen. 

Es bestand ein Bedarf an Pigmentzusammensetzungen, die Nachteile bekannter 
Pigmentzusammensetzungen Qberwinden und die den oben genannten 
Anforderungen genugen. 

Gegenstand der Erfindung sind Pigmentzusammensetzungen, enthaltend ein Oder 
mehrere, z.B. ein, zwei Oder drei, organische Gelbpigmente aus der Gruppe C.I. 
Pigment Yellow 213, Pigment Yellow 214 und Disazopigment der Formel (I), 




(I) 



und ein Oder mehrere, z.B. ein, zwei Oder drei, anorganische Pigmente. 

20 Als anorganische Pigmente kommen Titandioxidpignnente, wie z. B. Pigment White 
6, Bismutvanadatpigmente; Bleichromatpigmente, wie beispielsweise C.I. Pigment 
Yellow 34 Oder 104 Oder C.I. Pigment Orange 21; Molybdatrot- Oder 
Molybdatorangepigmente, wie beispielsweise C.I. Pigment Red 104; 
Cersulfidpigmente, wie beispielsweise C.I. Pigment Orange 75 Oder C.I. Pigment 

25 Red 265; komplexe anorganische Buntplgmente, wie beispielsweise C.I. Pigment 
Yellow 53. 118, 119, 157, 158. 159, 160, 161, 162, 163, 164 Oder 189; C.I. Pigment 
Brown 24, 33, 34. 35, 37, 39 Oder 40, C.I. Pigment Green 60 Oder C.I. Pigment Blue 
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28, 36 Oder 72; und Silikatpigmente. wie beispielswelse C.I. Pigment Blue 29. C.I. 
Pigment Violet 15 oder C.I. Pigment Red 259, in Betracht. 

Bevorzugt werden komplexe anorganische Buntpigmente mit gelbem Farbton sowie 
5 die ebenfalls gelben Bismutvanadatpigmente eingesetzt. 

Bevorzugte komplexe anorganische Buntpigmente mit gelbem Farbton sind solche 
mit Rutilstruktur, wie Chromtitangelb, wie z.B. C.I. Pigment Brown 24, 
Chromniobtitanat, wie z.B. C.I. Pigment Yellow 162. Chromwolframtitangelb, wie z.B. 
10 C.I. Pigment Yellow 1 63, Nickeltitangelb. wie z.B. C.I. Pigment Yellow 53, C.I. 
Pigment Yellow 1 18 und C.I. Pigment Yellow 161. 

• Bismutvanadate umfassen auch Bismutvanadat/molybdate, wie z.B. C.I. Pigment 
Yellow 184. 

15 In den erfindungsgemafien Pigmentzusammensetzungen ist das anorganische 
Pigment insbesondere eines der drei anorganischen Pigmente C.I. Pigment Yellow 
53. C.I. Pigment Brown 24 oder C.I. Pigment Yellow 184, besonders bevorzugt C.I. 
Pigment Yellow 184. 

20 In den erfindungsgemdfien Pigmentzusammensetzungen Ist das organische 

Gelbpigment bevoizugt C.I. Pigment Yellow 213 oder das Disazopigment der Formel 
(I). Insbesondere CI. Pigment Yellow 213. 

Besonders bevorzugt sind Pigmentzusammensetzungen, enthaltend C.I. Pigment 
25 Yellow 213 und C.I. Pigment Yellow 184. 

Die erfindungsgemSBen Pigmentzusammensetzungen sind von besonderem 
Interesse fOr den gelben, orangefarbenen, roten, blauen und grunen Farbtonbereich, 
so dass sie in der Regel Gemische mehrerer Gelbpigmente oder Gemische von 
30 Gelbpigmenten mit Orangepigmenten. Rotplgmenten, GrQnpigmenten, 

Braunpigmenten und/oder Blaupigmenten enthalten. Insbesondere sind sie fQr den 
gelben Farbtonbereich von Interesse. Vorzugsweise enthalten die 
erfindungsgemdfien Pigmentzusammensetzungen zwei oder drei verschiedene 
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Pigmente, insbesondere eines der genannten organischen kombiniert mit einem 
anorganischen Pigment. 

In den erfindungsgemaiien Pigmentzusammensetzungen kann das 
Gewichtsverhaltnis organisches Gelbpigment zu anorganischem Pignnent 0.1 zu 
5 99,9 bis 99,9 zu 0,1 , bevorzugt 1 zu 99 bis 99 zu 1 , besonders bevorzugt 5 zu 95 bis 
95 zu 5 und insbesondere 10 zu 90 bis 90 zu 10, betragen. 

Die erfindungsgemSBen Pigmentzusammensetzungen konnen auf verschiedene 
Weise hergestellt werden, belspielsweise durch Mischen der trockenen 
10 Komponenten In Granulat- Oder Puiverform vor Oder nach einer Mahlung Oder durch 
Zugabe der einer Komponente in feuchter Oder trockener Form zur anderen 

• Komponente wShrend des Herstellungsprozess der letzteren Komponente, 
beispielsweise durch Mischen der Komponenten in Form derfeuchten Presskuchen. 
Es bietet sich insbesondere an, das anorganische Pigment wahrend des 
15 Herstellprozesses des organischen Gelbpigments zuzugeben. Der Herstellprozess 
des organischen Gelbpigments umfasst das DIazotieren des zugrundeliegenden 
aromatischen Amins (Base), ggf. das Losen der Kupplungskomponente und ggf. Ihre 
Failung, das Mischen der beiden Reaktionspartner Diazonlumsalz und 
Kupplungskomponente, wobel die Kupplungskomponente zum Diazonlumsalz oder 
20 umgekehrt zugegeben werden kann oder auch eine kontlnuierllche Azokupplung 
durchgefQhrt werden kann. Des welteren kann der Herstellprozess eIne 
Wamnebehandlung der ferllgen Kuppelsuspenslon, ggf. unter Zugabe von LSsemittel 

• und ggf. unter Druck umfassen, die Isolierung des Kuppelprodukts und ggf. eine 
Nachbehandlung des Kuppelprodukts in einem wSssrigen, wassrig-organischen oder 
25 organischen Medium unter erhohter Temperatur, ggf. unter Druck, mit 

anschlieflender Isolierung des organischen Gelbpigments als Presskuchen und 
seine Trocknung und ggf. eine Mahlung eines Granulats zu Pulver. Das 
anorganische Pigment kann grundsatzlich an einer beliebigen Stelle zugegeben 
werden, bevorzugt aber zur Suspension des organischen Gelbpigments vor dessen 
30 endgultlger Isolierung. 



Bel der Trocknung kSnnen die bekannten Trockenaggregate zum EInsatz kommen, 
wie TrockenschrSnke, Schaufelradtrockner, Taumeltrockner, Kontakttrockner und 
insbesondere Spinfiash- und SprOhtrockner. Durch die Wahl eines geelgneten 



5 



Trockenaggregates konnen auch staubarme und rieselfahige Pulver oder Granulate 
erzeugt werden. 

Es ist auch mSglich, die Pigmentzusammensetzung erst bei der Einarbeitung in das 
5 hochmolekulare organische Medium herzustellen. 

Ebenfalls Gegenstand der Erfindung ist daher ein hochmolekulares organisches 
Medium, enthaltend eine farberiscii wirksame Menge eines oder mehrerer 
organischer Gelbpigmente aus der Gruppe C.I. Pigment Yellow 213, C.l. Pigment 
Yellow 214 und Disazopigment der Formel (I), und eines oder mehrerer 
10 anorganlscher Pigmente, vorzugswelse solcher PIgmentmischungen wie bereits 
vorstehend genannt. 

Bei der Herstellung der erfindungsgemSRen Pigmentzusammensetzungen konnen 
weitere Farbmittel zum Nuancieren und Hilfsmittel eingesetzt werden, wie 

15 beispielsweise Tenside, nichtpigmentSre und pigmentare Dispergiermittel, Fullstoffe, 
Stellmittel, Harze, Wachse. Entschaumer. Antlstaubmittel, Extender, Antlstatika, 
Konservlerungsmittel, TrocknungsverzOgerungsmittel, Additive zur Steuerung der 
Rheologie, Netzmittel, Antioxidantien, UV-Absorber, LIchtstabllisatoren, oder eine 
Kombination davon. Nuancierkomponenten werden Qblicher Weise in Mengen bis 

20 zu 10 Gew.-% und Hilfsmittel in Mengen bis zu 40 Gew.-%, jewells bezogen auf die 
Gesamtmenge der erfindungsgemSR eingesetzten organischen Gelbpigmente und 
anorganischen Pigmente, eingesetzt. Es kSnnen jedoch in Ausnahmefallen auch 
hohere Mengen vorkommen. 

25 Mit FQIIstoffen bzw. Extender sind eine Vielzahl von Substanzen gemali DIN 55943 
und DIN EN 971-1 gemeint, beispielsweise die verschiedenen Typen von Talk, 
Kaolin, Glimmer, Dolomit, Kalk oder Bariumsulfat. Dabei hat sich die Zugabe 
besonders vor einer Mahlung der erfindungsgemalien Pigmentzusammensetzung 
bewahrt. 

30 

Die erfindungsgemSBen Pigmentzusammensetzungen kdnnen als vorzugswelse 
wSssriger Presskuchen oder Feuchtgranulat zum EInsatz kommen, in der Regel 
handelt es sich jedoch um feste Systeme von rieselfShiger, pulverformiger 
Beschaffenheit oder um Granulate. 
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Die erfindungsgemcillen Pigmentzusammensetzungen lassen sich zum 
Pigmentieren von hochmolekularen organischen Materialien natOrllcher oder 
synthetischer Herkunft einsetzen, beispielsweise von Kunststoffen, Harzen, Lacken, 
Anstrichfarben, elektrophotographischen Tonern und Entwicklern, 
Elektretmaterialien. Farbfiltem sowie von Tinten, Druckfarben und Saatgut. 

Hochmolekulare organische Materialien, die mit den erfindungsgem3&en 
Pigmentzusammensetzungen pigmentiert werden kdnnen, sind beispielsweise 
Celluloseverbindungen, wie beispielsweise Celluloseether und -ester, wie 
Ethylcellulose, Nitrocellulose, Celluloseacetate oder Cellulosebutyrate, naturliche 
Bindemittel, wie beispielsweise FettsSuren, fette Ole. Harze und deren 
Umwandlungsprodukte, oder Kunstharze, wie Polykondensate, Polyaddukte, 
Polymerisate und Copolymerisate, wie beispielsweise Aminoplaste, insbesondere 
Harnstoff- urid Melamlnformaldehydharze, Alkydharze, Acrylharze, Phenoplaste und 
Phenolharze, wie Novolake oder Resole, Harnstoffharze, Polyvinyle, wie 
Polyvinylalkohole, Polyvinylacetale, Polyvinylacetate oder Polyvlnylether, 
Polycarbonate, Polyolefine, wie Polystyrol, Polyvinylchlorld, Polyethylen oder 
Polypropylen, Poly(meth)acrylate und deren Copolymerisate, wie 
PolyacrylsSureester oder Polyacrylnitrile, Polyamide, Polyester, Polyurethane, 
Cumaron-lnden- und Kohlenwasserstoffharze, Epoxidharze, ungesSttigte 
Kunstliarze (Polyester, Acrylate) mit den unterschiedlichen Hartemechanismen, 
Wachse, Aldehyd- und Ketonharze, Gummi, Kautschuk und seine Derivate und 
Latices, Casein, Slllkone und Silikonharze; einzein oder in Mischungen. 
Dabei spielt es keine Rolle, ob die enwahnten hochmolekularen organischen 
Verbindungen als plastische Massen, Schmelzen oder in Form von SplnnlSsungen, 
Dispersionen, Lacken, Anstrichstoffen oder Druckfarben vorliegen. Je nach 
Verwendungszweck erweist es sich als vorteilhaft, die erfindungsgemaiSen 
Pigmentzusammensetzungen als Blend oder in Form von Prdparationen oder 
Dispersionen zu benutzen. Bezogen auf das zu pigmentierende, hochmolekulare 
organische Material setzt man die erfindungsgemdHen Pigmentzusammensetzungen 
in einer Menge von 0,01 bis 30 Gew.-%, vorzugsweise 0,1 bis 15 Gew.-%, ein. 
Es ist In manchen Fallen auch mdgiich, anstelle einer gemahlenen und/oder 
gefinishten erfindungsgema&en Pigmentzusammensetzung ein entsprechendes 
Crude mit einer BET-Obernache von grOlier ais 2 m^/g, bevorzugt grQBer als 5 m%, 



einzusetzen. Dieser Crude kann zur Herstellung von Farbkonzentraten in flQsslger 
Oder fester Form in Konzentrationen von 5 bis 99 Gew.-%, allein oder 
gegebenenfalls in IVIischung mit anderen Crudes oder Fertigpigmenten, verwendet 
werden. 

Die erfindungsgemdllen PIgmentzusammensetzungen sind auch geeignet als 
Farbmittel in elektrophotographischen Tonem und Entwickiern, wie belspielsweise 
Ein- Oder Zweikomponentenpulvertonem (auch Ein- oder Zweikomponenten- 
Entwickier genannt), IVIagnettoner, FlUssigtoner, Polymerisationstoner sowie 
Spezialtoner. 

Typisclie Tonerbindemittel sind Polymerisations-, Polyadditions- und 
Polykondensationsharze, wie Styrol-, Styrolacrylat-. Styrolbutadien-, Acrylat-, 
Polyester-, Phenol-Epoxidharze, Polysulfone, Polyurethane, einzein oder in 
Kombination, sowie Polyethylen und Polypropylen, die nocti weitere Inlialtsstoffe, 
wie Ladungssteuermittel, Wachse oder FlieBhilfsmittel, enthalten kOnnen oder im 
nachhinein mit diesen ZusStzen modifizlert werden. 

Des weiteren sind die erfindungsgemaHen Pigmentzusammensetzungen geeignet 
als Farbmittel in Pulver und Pulverlacken, insbesondere In triboelektrisch oder 
elektrokinetisch versprOhbaren Pulverlacken, die zur Oberfldchenbeschichtung von 
Gegenstanden aus belspielsweise Metall, Holz, Kunststoff, Glas, Keramik, Beton, 
Textilmaterial, Papier oder Kautschuk zur Anwendung kommen. 
Als Pulverlackharze werden typischerwelse Epoxidharze, carboxyl- und 
hydroxylgnjppenhaltige Polyesterharze, Polyurethan- und Acrylharze zusammen mit 
Qblichen Hartern eingesetzt. Aucli Korhbinationen von Harzen finden Verwendung. 
So werden belspielsweise haufig Epoxidharze in Kombination mit carboxyl- und 
hydroxylgruppenhaltigen Polyesteriiarzen eingesetzt. Typische Harterkomponenten 
(in Abhangigkelt vom Harzsystem) sind belspielsweise Sdureanhydride, Imidazole 
sowie Dicyandiamid und deren Abkdmmlinge, verkappte Isocyanate. 
Bisacylurethane. Phenol- und Melaminharze, Triglycidylisocyanurate, Oxazoline und 
DicarbonsSuren. 
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Aufierdem sind die erfindungsgemaiien Pigmentzusammensetzungen als Farbmittel 
in Ink-Jet Tinten auf wassriger und nichtwdssriger Basis sowie in solchen Tinten, die 
nach dem Hot-melt-Verfahren arbeiten, geeignet. 

Ink-Jet-Tinten enthalten im allgemeinen insgesamt 0,5 bis 15 Gew.-%, vorzugsweise 
1 ,5 bis 8 Gew.-%, (trocken gerechnet) einer oder mehrerer der erfindungsgemS&en 
Pigmentzusammensetzungen. 

Mikroemulsionstinten basieren auf organischen Ldsemittein, Wasser und ggf. einer 
zusStzlictien tiydrotropen Substanz (GrenzflSchenvermittler). Mikroemulsionstinten 
enthalten im allgemeinen 0,5 bis 15 Gew.-%, vorzugsweise 1,5 bis 8 Gew.-%, einer 
Oder mehrerer der erflndungsgem^f^en Pigmentzusammensetzungen, 5 bis 
99 Gew.-% Wasser und 0,5 bis 94,5 Gew.-% organisches LSsungsmittel und/oder 
hydrotrope Verbindung. 

"Solvent based" Ink-Jet-Tinten enthalten vorzugsweise 0,5 bis 15 Gew.-% einer Oder 
mehrerer der erfindungsgemSfien Pigmentzusammensetzungen, 85 bis 
99,5 Gew.-% organisches L5sungsmittel und/oder hydrotrope Verbindungen. 
Hot-Melt-Tinten basieren meist auf Wachsen, Fettsduren, Fettalkoholen oder 
Sulfonamiden, die bei Raumtemperatur fest sind und bei EnA/armen flQssig werden, 
wobei der bevorzugte Schmelzbereich zwischen ca. 60°C und ca. 140°C llegt Hot- 
Melt Ink-Jet-Tinten bestehen z.B. im wesentlichen aus 20 bis 90 Gew.-% Wachs und 
1 bis 10 Gew.-% einer oder mehrerer der erfindungsgemaUen 
Pigmentzusammensetzungen. Welterhin kSnnen 0 bis 20 Gew.-% eines zus§tzlichen 
Polymers (als "FarbstofflSser"), 0 bis 5 Gew.-% Dispergierhilfsmittel, 0 bis 
20 Gew.-% ViskositatsverSnderer, 0 bis 20 Gew.-% Plastifizlerer. 0 bis 10 Gew.-% 
Klebrigkeitszusatz, 0 bis 10 Gew.-% Transparenzstabilisator (verhindert z.B. 
Kristallisation der Wachse) sowie 0 bis 2 Gew.-% Antioxidans enthalten sein. 
Weiterhin sind die erfindungsgemSBen Pigmentzusammensetzungen auch als 
Farbmittel fOr Farbfilter, sowohl fur die additive wie auch fOr die subtraktive 
Farberzeugung, sowie als Farbmittel fOr elektronische Tinten („electronic inks" bzw. 
„e-lnks") Oder „electronic paper* („e-paper) geeignet. 

Die erfindungsgemSfien Pigmentzusammensetzungen zeichnen sich aus durch ihre 
hervorragenden colorlstischen und rheologlschen Eigenschaften, insbesondere hohe 
Flockungsstabilitat, lelchte Dispergierbarkelt, gute Rheologie und hohe FarbstSrke. 
Sle sind in vielen Anwendungsmedien lelcht und bis zu hohen Feinheiten 
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dispergierbar. Solche Pigmentdispersionen zeigen hervorragende rheologische 
Eigenschaften selbst bei hoher Pigmentierung der Lackfarbenkonzentrate. Auch die 
anderen oben erwahnten Eigenschaften wie beispielsweise gute Oberlackierechtheft, 
LSsemlttelechthelt, Alkaliechthelt, Licht- und Wetterechtheiten und hohe Reinheit des 
5 Farbtons sind sehr gut. AuBerdem umfassen die erfindungsgemaUen 

Pigmentzusamnnensetzungen auch chlorfreie Pigmentzusammensetzungen, die den 
weiteren Vorteil haben, dass insbesondere bei einer Verbrennung von mit diesen 
Pigment gefarbten Substraten keine GefShrdung durch chlorierte Abbauprodukten 
auftritt. 

10 

Zur Beurteilung der Eigenschaften der Pigmente auf dem Lacksektor in 

• wasserfreien, losemittelbasierenden Lacksystemen wurden aus der Vielzahl der 
bekannten Lacke ein Alkyd-IVIelaminharz-Lack auf Basis eines mitteloligen 
Alkydharzes und eines butanolveretherten Melamlnharzes (AM) ausgewahlt. 

15 

Zur Beurteilung der Eigenschaften der Pigmente auf dem Lacksektor in wassrigen 
Lacksystemen wurde aus der Vielzahl der bekannten Lacksysteme ein wassriger 
Lack auf Polyurethanbasis (PUR) ausgewahlt. 



20 Die Bestimmung der coloristischen Eigenschaften erfolgte nach DIN 55986. 

Die Rheologle des Mahlguts nach der Dispergierung (miilbase-Rheologie) wurde 
visuell anhand der folgenden fQnfstuflgen Skala bewertet. 




25 



5 


dQnnflQssig 


4 


flOssig 


3 


dickflussig 


2 


leicht gestockt 


1 


gestockt 



30 Die Bestimmung der Oberlackierechtlieit erfolgte nach DIN 53221 . 

Die Bestimmung der Viskositat erfolgte nach dem VerdQnnen des Mahlguts auf die 
Pigmentendkonzentration mit dem Viskospatel nach Rossmann, Typ 301 der Firma 
Erichsen. 
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In den folgenden Beispielen bedeuten Prozentangaben Gewichtsprozente und Teile 
Gewichtstelle. sofern nicht anders angegeben. 

Beispiel 1 

80 Telle P.Y.184 und 20 Teile P.Y.213 werden in ein AM-Lacksystem eingearbeitet. 
Es werden grunstichig gelbe, deckende Lacklerungen mit reinem Farbton erhalten. 
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2003DE130 NP1 



Patentanspriiche: 

1) Pigmentzusammensetzung, enthaltend ein Oder mehrere organische 
Gelbpigmente aus der Gruppe C.I. Pigment Yellow 213, Pigment Yellow 214 und 
Disazoplgment der Formel (I), 




(I) 



und ein oder mehrere anorganische Pigmente. 

2) Pigmentzusammensetzung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass 
das anorganische Pigment ein Titandioxidpigment, ein Bismutvanadatpigment, ein 
Bleichromatpigment, ein Molybdatrotpigment, ein Molybdatorangepigment, ein 
Cersulfidpigment, ein Silikatpigment oder ein komplexes anorganisches Buntpigment 
Ist. 

3) Pigmentzusammensetzung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass das anorganische Pigment ein Chromtltangelb, ein 
Chromnlobtitanat, ein Chromwolframtitangelb, ein Nickeltitangelb, ein 
Bismutvanadat, ein BIsmutvanadat/molybdat oder eine Kombination davon ist. 

4) Pigmentzusammensetzung nach einem oder mehreren der AnsprQche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass das anorganische Pigment C.l. Pigment Brown 24, 
C.l. Pigment Yellow 162, C.l. Pigment Yellow 163, C.L Pigment Yellow 53, C.l. 
Pigment Yellow 118, C.l. Pigment Yellow 161, C.l. Pigment Yellow 184 oder eine 
Kombination davon Ist. 
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5) Pigmentzusammensetzung nach mindestens einem der Anspruche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass das anorganische Pigment C.I. Pigment Yellow 184 
und das organische Gelbplgment C.I. Pigment Yellow 213 ist. 

5 6) Pigmentzusammensetzung nach mindestens einem der Anspriiche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, dass das GewichtsverhSltnis organisches Gelbplgment zu 
anorganischem Pigment 0,1 zu 99.9 bis 99,9 zu 0,1 , insbesondere 10 zu 90 bis 90 
zu 10, betrdgt. 

10 7) Pigmentzusammensetzung nach mindestens einem der AnsprQche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, dass weltere Farbmittel zum Nuancieren sowie Hilfsmittel 

• aus der Gruppe der Tenside, nichtpigmentaren und pigmentSren DIspergiermittel, 
Fullstoffe, Stellmlttel, Harze, Wachse, Entschaumer, Antistaubmlttel, Extender, 
Konservierungsmittel, Trocknungsverz6gerungsmittel, Additive zur Steuerung der 
15 Rheologie, Netzmlttel, Antioxldantien, UV-Absorber, Lichtstabilisatoren, oder eine 
Kombination davon, enthalten sind. 

8) Verfahren zur Herstellung einer Pigmentzusammensetzung nach mindestens 
einem der AnsprQche 1 bis 7, durch Mischen der besagten organischen 

20 Gelbpigmente mit den besagten anorganischen PIgmenten. 

9) Verfahren zur Herstellung einer Pigmentzusammensetzung nach mindestens 

• einem der AnsprQche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das oder die 
anorganischen Pigmente wShrend eines oder mehrerer der Syntheseschritte des 
25 organischen Gelbpigments, umfassend Diazotierung, Losen der 

Kupplungskomponente, FSilung der Kupplungskomponente, Azokupplung, 
LOsemittelbehandlung, Isolierung, zugegeben werden. 

10) Venwendung einer Pigmentzusammensetzung nach einem oder mehreren der 
30 AnsprQche 1 bis 7, zum Pigmentieren von hochmolekularen organischen Materiallen 

natOrlicher oder synthetischer Herkunft, beisplelswelse von Kunststoffen, Harzen. 
Lacken, Anstrichfarben, elektrophotographischen Tonern und Entwicklem, sowie von 
Elektretmaterialien, Farbfiltem, Tinten, Druckfarben, Ink-Jet-Tlnten, elektronlschen 
Tinten und Saatgut. 
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1 1 ) Hochmolekulares organisches Medium, enthaltend eine farberisch wirksame 
Menge einer Pigmentzusammensetzung nach einem oder mehreren der AnsprCiche 
1 bis 7. 



2003DE130 NP1 



Zusammenfassung 

Pigmentzusammensetzungen aus organischen Gelbpigmenten und anorganischen 
Pigmenten 

5 

Die Erfindung betrifft eine Pigmentzusammensetzung, enthaltend ein oder mehrere 
organische Gelbpigmente aus der Gruppe C.l. Pigment Yellow 213, Pigment Yellow 
214 und Disazopigment der Fonmel (I), 




(I) 



und ein oder mehrere anorganische Pigmente. 




